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Gegenstand der Hauptpatentanmeldung R 22969 
IVb/39c ist ein Verfahren zur Hetstellung Stickstoff 
enthaltender Derivate der Polymethacrylsaure aus 
Polymethylmethacrylat bzw. aus zum tiberwiegenden 
Teil aus Methacrylsauremethylester aufgebauten 5 
Mischpolymerisaten durch Umsetzung mit Ammoniak. 
Dieses Verfahren ist durch die Einwirkung wafirigen 
Amnioniaks auf das genannte Polymerisat bzw. ein . 
entsprechendes Mischpolymerisat bei Temperaturen 
von 180 bis 300° C unter Druck gekennzeichnet. Die io 
auf erfindungsgemaBe Weise erhaltenen Produkte kon- 
nen z. B. zur Herstellung von Filmen oder Prefikor- 
pern- verwendet oder durch Umsetzung mit Alkalien 
bei erhohter Temperatur in wasserlosliche Verbindun- 
gen ubergefuhrt werden, die ausgezeichnete Agglo- 15 
merierungs-, wie Bodenverbesserungs- oder Flockungs- 
mittel darstellen. 

Es wurde nun gefunden, dafl sich das Verfahren 
gemafl der Hauptpatentanmeldung derart abwandeln 
laBt, dafi neben oder anstatt waBrigem Ammoniak die ao 
waBrige Losung von primaren oder/und sekundaren 
Aminen verwendet wird. Als Beispiele solcher Amine 
seien Methylamin, Athylamin, n.Butylamin, n.Decyl- 
amin, n.Dodecylamin, n.Cetylamin, n.Octadecylamin, 
Di methylamin, Diathylamin, Piperidin, Morpholin, 35 
Di-n.propylamin, Benzylamin, Athyl-hexylamin, Di- 
2-athyl-hexylamin, Dimethylaminopropylamin ge- 
nannt. 

Mit sekundaren Aminen erhaltene Produkte konnen 
als Polyelektrolyte zum Klaxen von Triiben, weiterhin 30 
als Verdickungs- und Textilhilfsmittel benutzt werden. 
Setzt man Polymethylmethacrylat mit der wafirigen 
Losung primarer Amine um, so erhalt man Produkte, 
die ira Gegensatz zu den mit Ammoniak oder sekun- 
daren Aminen erhaltenen Verbindungen auBerordent- 35 
Iich schwer- verseifbar sind. Erzwingt man die Ver- 
seifung durch Anwendung entsprechender Bedingun- 
gen, namlich hoher Temperatur und stark alkalisch 
wirkender Mittel, so zeichnen sich die so erhaltenen 
Produkte bei ihrer Verwendung zur Verbesserung der 40 
Struktur landwirtschaftlicher Nutzboden wegen ihrer 
schweren Verseifbarkeit durch eine besonders lang an- 
haltende und sich fiber mehrere Jahre erstreckendc 
Wirksamkeit aus. 

Das bei der Umsetzung von Polymethylmethacrylat 45 
mit der wafirigen Losung primarer Amine erhaltene 
unlosliche Produkt kann in einem geeigneten Losungs- 
mittel, z. B. in einem Gemisch aus Dimethyl formamid 
und Ameisensaure, gelost und in an sich bekannter 
Weise zu einem Film verarbeitet werden. Eine andere 50 
Moglichkeit der Verarbeitung besteht darin, das ge- 
trocknete Verfahrensprodukt zu verpressen. Sowohl die 
Filme als auch die Prefiprodukte zeichnen sich durch 
eine hohe Warmeformbestandigkeit von mehx als 
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200° C aus und ubertreffen in diesem Punkte das Aus- 
gangsmaterial Polymethylmethacrylat erheblich. 

Zu besonders gut filtrierbaren Endprodukten kommt 
man dann, wenn man die Umsetzung von Polymethyl- 
methacrylat mit primaren und sekundaren Aminen in 
der wafirigen Losung eines Elekrrolyten, z. B. Cal- 
ciumchlorid oder Ammoniumsulfat, durchfuhrt. 

Beispiel 1 

120 g grob gemahlenes Polymethylmethacrylat wer- 
den mit 192 g 33°/»iger wafiriger Methylaminlosung 
und 870 g Wasser im Ruhrautoklav 7 Stunden auf 
230° C erhitzt. 

Das Reaktionsprodukt besteht aus einer wafirigen 
Phase und einem festen, in Wasser und waBrigem 
Ammoniak sowie in den meisten organischen Losungs- 
mitteln unloslichen Polymerisat, das einen Stickstoff- 
gehalt von 8,4*/o und einen OCH s -Gehalt von 0,2% 
hat. Es ist auBerordentlich bestandig gegen waflriges 
Alkali, so daB es beispielsweise von 10°/oiger Natron- 
lauge bei einer Temperatur von 90° C innerhalb von 
8 Stunden nicht angegriffen wird. 

Beispiel 2 

100 g Polymethylmethacrylat in Form von Fras- 
spanen werden zusammen mit 278 g 33*/oiger wafiriger 
Dimethylaminlosung und 715 ccm Wasser im Auto- 
klav 7 Stunden auf 230° C erhitzt. Dabei bildet sich 
eine hochviskose Losung mit einem Trockengehalt 
von 16,8 %>. 

Die stickstoffhaltige Trockensubstanz ist aufier in 
Wasser noch in Dimethylformamid loslich. Versetzt 
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